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(S) Neue orale Dlclofenaczubereitung. 



(57) Die neue Dlclofenaczubereitung mit gesteuerter Freisetzung liegt in Pelletform vor. Der auf Neutral- 
pellets aufgetragene Wirkstoff wird mit einer Membranschicht uberzogen, die nebst 35-65 Gew.-% eines 
wasserunldslichen Polymers 5-20 Gew.-% mindestens eines wasserloslichen und/oder wasserunlos- 
lichen Porenbildners und 20-50 Gew.-% an Hilfsstoffen enthalt. Die Porenbildner ermoglichen eine sehr 
gleichmassige Freisetzung von Diclofenac in der Art, dass eine zweimalige Applikation pro Tag 
ausreicht. Giber die Membranschicht wird eine magensaftresistente Lackschicht aufgetragen. 
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Die Erf indung betrifft eine neue Diclofenaczubereitung mit gesteuerter Wirkstoff freisetzung, wie sie in den 
Patentanspruchen beschrieben wird. 

Das nichtsteroide Diclofenac hat sich seit langem wegen seiner starken entzundungshemmenden und 
schmerzlindernden Wirkung in der Langzeittherapie von rheumatischen Erkrankungen bewahrt. 
5 Es ist jedoch allgemein bekannt, dass die Blutkonzentrations-Halbwertszeit von oralen 

Diclofenaczubereitungen mit einer bis zwei Stunden sehrkurz ist. Deswegen muss das Arzneimittel ublicher- 
weise mindestens dreimal pro Tag verabreicht werden. Die haufige Einnahme des Arzneimittels bewirkt aber 
eine ungenugende Patienten compliance, zumal mit einer verschtechterten Mitwirkung der Patienten vor allem 
auch deswegen zu rechnen ist, weil diese haufig fortgeschrittenen Alters sind und taglich mehrere verschie- 
w dene Arzneimittel zu sich nehmen mussen. Dies erschwert jedoch eine klinische Kontrolle und den Therapie- 
erfolg. 

Problematisch konnen zudem diedurch den raschen Wirkstoffanstieg im Blutbewirkten Nebeneffekte, wie 
z.B. Magen-Darmbeschwerden verschiedenster Art, sein. Da die therapeutische Behandlung einer rheumati- 
schen Entzundung immer einen Kompromiss zwischen einer erfolgreichen Bekampfung der Symptome, was 
15 einen ausreichenden Blutplasmaspiegel von Diclofenac erfordert, und einem Akzeptieren unerwunschter Ne- 
benwirkungen, was bekanntlich durch uberflussig hohe Blutplasmawerte entscheidend beeinflusst wird, dar- 
stellt, hat man schon versucht, diese Nebeneffekte durch die Beeinflussung der Freisetzung von Diclofenac 
zu steuern. 

Es ist bekannt, dass Diclofenac sich in der Synovialflussigkeit mit Verzogerung aus dem Blutplasma an- 
20 reichert. Die Austauschvorgange Blutplasma-Synovialflussigkeit verlaufen im Verhaltnis zur Plasmakinetik 
langsam. Es ist deshalb nicht notwendig, einen hohen Blutplasmaspiegel uber viele Stunden zu halten. Weil 
die Eliminationshalbwertszeit von nicht retardiertem Diclofenac in einem Bereich von 1-2 Stunden liegt, reicht 
jedoch in der Regel eine zweimalige orale Applikation am Tag nicht aus. So erwahnt Fenner in Tempo Medical 
(APV-Kurs uber Antirheumatika, Nurnberg 1983), dass selbst retardierte Formen von Diclofenac nur bedingt 
25 geeignet sind, den durch die kurzen Blutplasma eliminationshalbwertszeiten bedingten Plasmaspiegelverlauf 
so zu beeinflussen, dass auch noch nach 8 bis 10 Stunden eine nennenswerte Steuerung des Blutplasma- 
spiegels erfolgen kann, weil die Retardierung nach diesem Zeitraum zu einer starken Abflachung der Blutplas- 
maspiegelkurve fuhrt. 

Dem Fachmann stellt sich bei der Entwicklung neuer galenischer Verabreichungsformen deshalb immer 

30 das Problem, den Blutplasmaspiegel von Diclofenac einerseits so hoch zu halten, dass die Wirkung auch uber 
Nacht anhalt und so beispielsweise Symptome wie Morgensteifigkeit vermieden werden konnen, und ande- 
rerseits die Wirkung von Diclofenac schon kurz nach der Einnahme eintritt. 

Zur Erreichung dieses Ziels wird haufig empfohlen, die Einnahme eines magensaftresistenten Dragees 
mit der Verabreichung eines Suppositoriums oder Retard-Dragees vor dem Schlafengehen zu kombinieren. 

35 Dies kann fiir den Patienten zu folgenschweren Verwechslungen mit erhohten Nebenwirkungen oder mangel- 
hafter kurzfristiger Schmerzlinderung fuhren. 

Um dies zu vermeiden, hat man versucht, beide Wirkungsarten von Diclofenac in einer einzigen Verab- 
reichungsform zu kombinieren. 
. In der JP 61/44811 (Veroffentlichungsdatum 4. Marz 1986) wird eine Kombination eines initial-freisetzen- 

40 den Granulatgemisches mit verzogert freisetzendem Wirkstoffanteil beansprucht. Da der Wirkstoff im initial- 
freisetzenden Granulatanteil schon im Magen freigesetzt wird, ist wegen der schleimhautreizenden resp. -scha- 
digenden Wirkung von Diclofenac mit nachteiligen Nebenwirkungen zu rechnen. 

Der Diclofenac verzogert freisetzende Granulatanteil ist mit einer Hulle enthaltend Methacrylsaure-Methyl- 
methacrylat-Copolymer beschichtet, die sich in Wasser bei einem pH von 6-7 lost. Diese Hulle neigt bei der 

45 Beschichtung und Trocknung zum Bruch. Die Bruchstucke weisen eine Tendenz zum Agglomerieren auf. Da- 
durch wird einerseits die Ausbeute an Partikeln dergewiinschten Grosse vermindert und andererseits die ver- 
zogert- freisetzende Wirkung dieser Partikel aufgehoben. 

Ein weiterer Entwicklungsschritt bei Diclofenacformulierungen besteht darin, obige Nachteile zu beheben. 
So wird in EP 348 808 ein pelletiertes orales Diclofenacpraparat beschrieben, dessen Wirkstoff zu einem Teil 

50 in retardiert freisetzender und zu einem andern Teil in magen saftresistenter Form vorliegt. Erreicht wird dieses 
Ziel durch Umhullung eines Teils der Pellets mit einer fur Diclofenac retardiert durchlassigen Diffusionsmem- 
bran und eines andern Teils der Pellets mit einer magensaftresistenten Membran. Die Diffustonsmembran be- 
steht dabei aus mindestens einer Schicht eines Acrylharzes. Da Diclofenac Saurecharakter mit einem pKa- 
Wert von ca. 4-5 aufweist, nimmt dessen Grundlosfichkeit im wassrigen Medium oberhalb von diesem Wert 

55 wesentlich zu. Damit nimmt in der Regel auch die Wechselwirkung mit deh Polymeren, die fur die magensaft- 
resistente Umhullung von Pellets verwendet werden, zu. Bei gleichzeitiger Diclofenaceinnahme und Nahrungs- 
aufnahme kann dann bei einer dadurch bedingten Erhohung des pH-Werts bis ca. 5 im Magen der Wirkstoff 
durchaus schon freigesetzt werden. Um dies zu verhindern, wird eine zweischichtige magensaftresistente 
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Membran aus Celluloseether mit unterschiedlichem Substitutionsgrad, die mit Phthalsaureanhydrid verestert 
ist, vorgeschlagen, wobei in deren inneren Schicht ais Hilfsstoff eine wasserunldsliche organische Saure ein- 
gearbeitet wird. 

Ziel der in der EP 383 967 beschriebenen Erf indung ist es, ein pelletiertes orales Diclofenacpraparat mit 
5 verlangerter Wirkung und verbesserter magensaftresistenter Hulle bereitzustellen, so dass die Partikel nicht 
mehr agglomerieren. 

Gelost wird das Problem durch ein Praparat mit einem Anteil an schnell-freisetzendem Diclofenac und ei- 
nem Teil magensaftresistent umhullter Pellets. Die Hulle besteht aus 100 Teilen Methacrylsaure-Methylmetha- 
crylat-Copolymer, 3-40 Teilen Glycerinfettsaureester und 1-1 50 Teilen Talcum. 
10 Auch in der DE-OS 39 15 150 wird ein langwirkendes Diclofenacpraparat beansprucht, das eine Kompo- 
nente mit rascher Wirkstofffreigabe und eine mit verzogerter Wirkstofffreigabe umfasst. Dabei wird die 
Diclofenac mit verzogerter Freigabe enthaltende Komponente mit einer organischen Saure vermischt und das 
Gemisch mit einer ublichen Hulle versehen. 

Bei den vorerwahnten Kombinationspraparaten wird jeweils ein schnell-freisetzendes und verzogert-frei- 
15 setzendes Diclofenac miteinander gemischt und dann meist zu Tabletten gepresst oder in Kapseln gefiillt. Eine 
quantitativ exakte Mischung herzustellen, ist jedoch kompliziert. Das Abfullen zweier Komponenten in eine 
Kapsel istaberaus einer Mischung wegen moglicherlnhomogenitaten problematisch; einegetrennte Abfullung 
zweier Komponenten ist technisch aufwendiger und bei derart kleinen Ftillmengen wegen der erforderlichen 
Dosierungsgenauigkeit nicht ratsam. 
20 Da schon kleine Schwankungen in der quantitativen Zusammensetzung oder nicht homogenes Vermi- 

schen der Komponenten eines Did ofenacpra para ts bedeutende Schwankungen im Blutplasmawert hervorru- 
fen konnen, ware es von grossem Vorteil, ein Diclofenacpraparat mit gesteuerter Wirkstofffreisetzung, das nur 
aus einer einzigen Komponente besteht, bereitzustellen. 

Aufgabe der vorliegenden Erf indung ist es deshalb, eine Diclofenac-haltige orale Zubereitung mit gesteu- 
25 erter Wirkstofffreisetzung zur Verfugung zu stellen, bei dessen Einnahme moglichst sofort eine Schmerzlin- 
derung eintritt und diese uber einen langeren Zeitraum von ca. 12 Stunden erhalten bleibt In dieser Schrift 
bedeutet Diclofenac die freie Saure und deren Salze, insbesondere Diclofenac-Na. 

Weitere Aufgaben der Erfindung bestehen darin, ein Hochstmass an Reproduzierbarkeit fur die Freiset- 
zung des Wirkstoffs zu erzielen, keine organischen Losungsmittel beim Aufbau des Praparats zu verwenden, 
30 um das Verbleiben von Restlosemittel im Endprodukt zu vermeiden, und eine mehrjahrige Stabilitat in der Frei- 
setzungscharakteristik bei normaler Lagerung der Zubereitung zu gewahrleisten. 

Gelost wurden diese Aufgaben erf indungsgemass durch eine Diclofenac-haltige pelletierte orale Arznei- 
mittelzubereitung mit gesteuerter Wirkstofffreisetzung, die eine auf einem Neutral pellet aufgetragene Wirk- 
stoffschicht, eine vorzugsweise 10-20 Gew.-% der Endpellets betragende innere Membranschicht, wobei 35- 
35 65 Gew.-%, vorzugsweise 45-55 Gew.-%, der Membranschicht aus mindestens einem wasserunloslichen Po- 
lymer, 5-20 Gew.-%, vorzugsweise 6-13 Gew:-%, aus mindestens einem Porenbildner und 20-50 Gew.-%, vor- 
zugsweise 25-46 Gew.-%, aus Hilfsstoffen besteht, und eine aussere magensaf tresistente Lackschicht enthalt. 

Bevorzugterweise wird die erf indungsgemasse Arzneimittelzubereitung in Pelletform in eine Kapsel, be- 
sonders bevorzugt in eine Hartgelatinekapsel, eingeschlossen. 
40 Durch die erf indungsgemasse multiple-unit Arzneimittelform werden die bisher vorhandenen Probleme 

bei der Herstellung und Verabreichung von Diclofenacpraparaten weitgehend gelost. 

Die Wirkstoffschicht enthalt den Wirkstoff und Hilfsstoffe, die erf indungsgemass auf handelsubliche Neu- 
tralpellets (Nonpareils) aufgetragen werden. 

Geeignete Korngrossen der Neutralpellets weisen einen Durchmesser von 0,5 mm bis 1,2 mm, vorzugs- 
45 weise 0,6 mm bis 0,85 mm mit weniger als 5 Gew.-% Uber- resp. Untergrossen, auf. Der Aufbau mit Diclofenac 
erfolgt dann mit ublichen Auftragstechniken, z.B. in rotierenden Kesseln, vorzugsweise aber in 
Wirbelschichtspruhanlagen, die vorzugsweise mit einem Wurster-Einsatz oder Rotorprozessor-Einsatz be- 
stiickt sind 

Die Zugabe von Diclofenac erfolgt vorzugsweise in einer Suspension in Wasser, die als Hilfsstoffe vor- 
50 zugsweise Bindemittel, wie Povidon oder Cellulosederivate, wie z.B. Hydroxypropylcellulose oder Hydroxypro- 
pylmethylcellulose, Weichmacher, wie Macrogol, und Gleit- resp. Trennmittel, wie Talcum, Mg-Stearat, Syloid 
oder Aerosil, und gegebenenfalls eine Silicon-Antischaumemulsion enthalt. Der Suspension kann als "Indika- 
tor" fur die UberprQfung der Magensaftresistenz gemass CH-Patent 656 310 z.B. Nicotinamid zugesetzt wer- 
den. 

55 Als besonders bevorzugte Hilfsstoffe wird ein Gemisch, das Povidone K 30, Macrogol 400 und Talcum oder 

Mg-stearat und gegebenenfalls ein Silicon-Antischaummittel und/oder als Indikator Nicotinamid enthalt, ver- 
wendet. 

Die Diclofenac enthaltende Suspension wird vorzugsweise durch Aufspruhen auf die Neutralpellets auf- 
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getragen. Die derart mit der Wirkstoffschicht beladenen Neutral pel lets werden bis auf eine Restfeuchte von 
0,1-4,0 Gew.-%, vorzugsweise 0,4-1,0 Gew.-%, jeweils bezogen auf die unbeschichteten Pellets, getrocknet 
Der Aufbau der Wirkstoffschicht ist beendet, wenn die Neutralpellets urn 110-160 Gew.-%, vorzugsweise 130- 
140 Gew.-%, schwerer geworden sind. Solcherweise werden vorzugsweise Pellets mit einem Wirkstoffanteil 

5 von 20-45 Gew.-% und 1-15 Gew.-% Hiifsstoffe, bezogen auf die Endpellets (als Endpellets werden die erfin- 
dungsgemass zweifach beschichteten Pellets bezeichnet), hergestellt. 

Durch Siebung der Pellets kann man die fur die Reproduzierbarkeit der Freisetzung geeignete Pelletgrosse 
im Bereich von 0,6 mm bis 1,4 mm, vorzugsweise 0,8 mm bis 1,25 mm, aussortieren. 

Die angestrebteWirkstoff freisetzung wirdinsbesonderebestimmt durch den Aufbau der inneren Membran- 

w schicht und der ausseren Lackschicht. 

Die innere Membranschicht steuert die Diffusion von Diclofenac aus dem Innern des Pellets in die umge- 
bende Flussigkeit. Zur Steuerung der Diffusionscharakteristik und zur Gewahrleistung der gewflnschten Frei- 
setzung von Diclofenac ist es notwendig, dass diese Schicht im Laufe der Diffusion und Wirkstoffverarmung 
des Pellets nicht platzt oder sich auflost, sondern nur schrumpft, den Wirkstoff aber gleichwohl in der ge- 

15 wunschten Menge freisetzt. 

Erreicht wird dieses Ziel durch die Applikation eines Gemisches, das mindestens ein geeignetes wasser- 
unlosliches Polymer, wie z.B. wasserunlosliche Acrylharze, z.B. Acrylsaure-Methacrylestercopolymere, wie 
sie unter der Bezeichnung Eudragit RL 30 D, Eudragit RS 30 D oder Eudragit NE 30 D von Rohm, Darmstadt, 
Deutschland, vertrieben werden, Surelease oder Surelease XM in einer Menge von 35-65 Gew.-%, vorzugs- 

20 weise 45-55 Gew.-%, mindestens einen geeigneten wasserloslichen oder wasserunloslichen Porenbildner 
oder ein Gemisch davon in einer Menge von 5-20 Gew.-%, vorzugsweise 6-13 Gew.-%, und Hiifsstoffe, wie 
z.B. Weichmacher, wie Triacetin oder Diethylphthalat, oder Gleifcmittel, wie z.B. Talcum, Mg-stearat, Syloid oder 
Aerosil, und gegebenenfalls Antischaumemulsionen, vorzugsweise eine Silicon-Antischaumemulsion, in einer 
Menge von 20-50 Gew.-%, vorzugsweise 25-45 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Membranschicht, enthalt. 

25 Als wasserunlosliche Porenbildner konnen z.B. Kaolin, Calciumcarbonat, Calciumhydrogenphosphat, Ma- 

gnesiumoxid, mikrokristalline Cellulose, Titandioxid oder Eisenoxid verwendet werden. 

Als wasserlosliche Porenbildner konnen z.B. Povidone K 30, Polyvinylalkohol, Cellulosederivate, wie Hy- 
droxypropylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Methylcellulose Oder Natriumcarboxymethylcellulose, 
Saccharose, Xylit, Sorbit, Mannit, Maltose, Xylose, Glucose, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Polysorbat 80, Po- 

30 lyethylenglykol, Propylenglykol oder Natriumcitrat verwendet werden. 

Es kann dabei ein einzelner Porenbildner, aber auch ein Gemisch von wasserunloslichen oder wasser- 
loslichen Porenbildnern oder ein Gemisch von wasserloslichen und wasserunloslichen Porenbildnern verwen- 
det werden. 

Bevorzugt wird ein Porenbildnergemisch von Povidone K 30, Polysorbat 80 und Eisenoxid rot verwendet. 
35 Die Membranschicht kann man auf verschiedene an sich bekannte Arten auftragen. Gunstige Resultate 

werden besonders durch Aufspruhen einer wassrigen Suspension der Membranschichtbildner auf die vorge- 
formten Pellets in vorzugsweise einer Wirbelschichtspruhanlage erreicht. Besonders bevorzugt enthalt die 
Wirbelschichtspruhanlage einen Wurster-Einsatz oder einen Rotorprozessor-Einsatz. 

Das Gewicht der Membranschicht betragt vorzugsweise 10-20 Gew.-% der Endpellets. Bevorzugt liegtder 
to Anteil bei etwa 15 +/- 2 Gew.-%, wobei eine Anderung der Menge die Freisetzungscharakteristik wesentlich 
beeinflusst. 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen der aufgetragenen Membranschicht enthalten in Gew.-% der Membran- 
schicht z.B.: 
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Eudragit NE 30 D wird dabei als schichtbildendes wasserunlosliches Copolymer eingesetzt. Die Poren- 
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bildner haben die Aufgabe, sich im Darmtrakt aus der Membranschicht herauszuldsen oder herauszubrechen, 
damit die umgebende Flussigkeit in das Pellet hineindiffundieren und dort Diclofenac auflosen kann. Das ge- 
loste Diclofenac kann dann gemass der beabsichtigten Freisetzungscharakteristik durch die Poren der Mem- 
branschicht in den Magen-ZDarmtrakt entlassen werden. Dank dem vordef inierten Aufbau der Membranschicht 

5 wird praktisch der gesamte vorhandene Wirkstoff vom Korper resorbiert. 

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemassen Membranschicht besteht darin, dass ein Dosierungsintervall 
derZubereitung von 12 Stunden genugt, ohne dass es zurschadlichen Kumulation von Wirkstoff konzentration 
im Blutplasma kommt und trotzdem eine relativ hohe Anfangskonzentration erreicht werden kann, so dass da- 
mit ein fruhes Ausfluten des Wirkstoffs in die Synovialflussigkeit gefordert wird. 

10 In einem weiteren Vorgang wird eine magensaftresistente Lackschicht aufgetragen, die sich oberhalb ei- 

nes pH-Wertes von 5,5 auf lost. Vorzugsweise wird diese Schicht, die bevorzugt 5-20 Gew.-% der Endpellets, 
und besonders bevorzugt 10-16 Gew.-%, ausmacht, aufgespruht. Die magensaftresistente Lackschicht selbst 
enthalt vorzugsweise 60-90 %, besonders bevorzugt 75 Gew.%, mindestens eines saureunloslichen Polymers 
und 10-40 %, besonders bevorzugt 25 Gew.-%, Hilfsstoffe. 

15 Als saureunlosliche Polymere kommen z.B. Methacrylsaure-Methacrylsaureester-Copolymere oder Me- 

thacrylsaure-Acrylsaureester-CopoIymere, wie z.B. Eudragit L, Eudragit S, Eudragit RL 30 D und/oder Eudragit 
RS 30 D, oder Aquateric oder Duodcel in Frage, und vorzugsweise Eudragit L 30 D. 

Als Hilfsstoffe kommen Weichmacher, wie z.B. Diethylphthalat, Triacetin, Dibutylsebacat, Diethyladipat, 
Polyethylenglykol oderTributylcitrat, und Gleit- resp. Trennmittel, wie z.B. Talcum, Syloid, oder Farbpigmente, 

20 wie z.B. Eisenoxid oder Titandioxid, und gegebenenfalls eine Silicon-Antischaumemulsion, wie sie z.B. unter 
der Bezeichnung SE 2 von der Firma Wacker angeboten wird, in Frage. 

Eine bevorzugte Form der magensaf tresistenten Lackschicht enthalt 70-80 Gew.-% Eudragit L 30 D, 10- 
20 Gew.-% Diethylphthalat, 5-15 Gew.-% Talcum und gegebenenfalls 0,1 -0,5 Gew.-% (Trockenanteil 0,02-0,1 
Gew.-%), jeweils bezogen auf die Lackschicht, eines Silicon-Antischaummittels. 

25 Die magensaftresistente Lackschicht wird vorzugsweise bis zu einem Anteil von 5-20 Gew.-% der End- 

pellets, besonders bevorzugt ca. 10-16 Gew.-%, aufgetragen. Falls die Schicht die in USP XXII, S. 1580, fest- 
gelegten Kriterien fur Magensaftresistenz nicht erfullt, kann die Lackschicht durch zusatzliches Auftragen wei- 
ter verstarkt werden. Die erfindungsgemasse wassrige Suspension fur das Auftragen der magensaf tresisten- 
ten Lackschicht lasst sich ausgezeichnet verarbeiten, wobei das Auftragen an sich auf herkommliche Art er- 

30 folgen kann. Vorzugsweise erfolgt das Aufspriihen der magensaf tresistenten Lackschichtbildner jedoch in ei- 
ner wassrigen Suspension in einer Wirbelschichtspruhanlage mit Wurster-Einsatz oder Rotorprozessor-Ein- 
satz. 

Die mit der magensaftresistenten Lackschicht umhullten Pellets werden zur Entfernung von Agglomeraten 
und eventuellen Fragmenten gesiebt und klassiert Die Fraktion zwischen 0,6 mm und 1,4 mm, vorzugsweise 
35 0,8 mm bis 1,25 mm, eignet sich vorzuglich fur die Freisetzung von Diclofenac mit den in-vitro-Parametern 
(USP XXII, S. 1580): 

> 15 % nach 1 Stunde 

> 30 % nach 2 Stunden 

> 50 % nach 3 Stunden 
40 > 70 % nach 4 Stunden 

> 80 % nach 5 Stunden. 

Die erfindungsgemasse Lackschicht weist eine gute Langzeitstabilitat auf, so dass auch noch nach 2 Jah- 
ren Lagerung die Freisetzungskinematik in-vitro im wesentlichen erhalten bleibt (vgl. Fig.1). 

Da die einzelnen Pelletschichten einerseits fur sich allein schon mengenmassig in gewissen Grenzen va- 
45 riabel aufgebaut sein konnen, andererseits die Proportionen der einzelnen Schichten untereinander beim Auf- 
bau des Endpellets variieren konnen, wurden die Prozentangaben teils auf die einzelnen Schichten und teils 
auf die Endpellets bezogen. 

Im folgenden soil deshalb die art- und mengenmassige Zusammensetzung bevorzugter Endpellets in 
Gew.-% wiedergegeben werden: 

50 



55 
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a) Neutralpellet 20 

b) Wirkstoffschicht + ) : 



Diclofenac Na 
Hilfsstoffe 

c ) Membranschicht + ) 
Eudragit NE 30 D 
(Trockenanteil ) 
Povidone K 30, 
Polysorbat 80, 
Eisenoxid rot 
Hilfsstoffe 

vorzugsweise 

Talcum 

Mg-stearat 

d) Lackschicht + * : 
Eudragit L 30 D 
( Trockenanteil ) 
Diethylphthalat, 
Talcum 



20 
1 



% bis 45%, vorzugsw. 31,0-33,3% 

% bis 45%, vorzugsw. 31,0-33,3% 
% bis 15%, vorzugsw. *) 



6 % bis 14%, vorzugsw. 7,0-8,0 % 

0,5 % bis 4%, vorzugsw. 1,2-1,5 % 

0,05% bis 1%, vorzugsw. 0,17-0,2 % 

0,05% bis 3%, vorzugsw. 0,11-0,15% 



1 % bis 6%, vorzugsw. 2,9-3,5 % 

0,5 % bis 3%, vorzugsw. 1,75-2,0 % 

5 % bis 15%, vorzugsw. 7,5-11,9 % 

1 % bis 8%, vorzugsw. **) 



+ ) eine Silicon-Antischaumemulsion enthaltend 
*) Povidone K 30 3,3-6 % 

Macrogol 400 0,5-1 % 

Talcum 2 % 

gegebenenf alls Nicotinamid 3 %, 

Oder (statt Talcum und gegebenenf alls Nicotinamid) 
Mg-stearat 0,2 % 

**) Diethylphthalat 1,5-2,4 % 
Talcum 1—1,6 % 

Zwei besonders bevorzugte Formulierungen enthalten: 

a) Neutralpellet 31,0% 

b) Wirkstoffschicht*): Diclofenac Na 31,0 %, Povidone K 30 6 %, Macrogol 400 1 %, Talcum 2 %, Nicoti- 
namid 3 %, 

c) Membranschicht+: Eudragit NE 30 D 6 8,0 % (Trockenanteil) , Povidone K 30 1,5 %, Polysorbat 80 0,2 
%, Eisenoxid rot 0,15 %, Talcum 3,5 %, Mg-stearat 2,0 % 

d) Lackschichr): Eudragit L 30 D 7,5 % (Trockenanteil), Diethylphthalat 1,5 %, Talcum 1 %; und 

a) Neutralpellet 33,3 % 

b) Wirkstoffschicht*); Diclofenac Na 33,3 %, Povidone K 30 3,3 %, Macrogol 400 0,5 %, Mg-stearat 0,2 
%, 

c) Membranschicht+: Eudragit NE 30 D 6 7,0 % (Trockenanteil) , Povidone K 30 1,2 % f Polysorbat 80 0,17 
%, Eisenoxid rot 0,11 %, Talcum 2,9 %, Mg-stearat 1 ,75 % 

d) Lackschicht + >: Eudragit L 30 D 11,9 % (Trockenanteil), Diethylphthalat 2,4 %, Talcum 1,6 %; 

+) eine Silicon-Antischaumemulsion enthaltend 
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Vorzugsweise werden die Pellets in Kapseln, besonders bevorzugt in Hartgelatinekapseln, abgefullt. The- 
rapeutisch ist eine Fullmenge von 50 mg bis 150 mg Diclofenac pro Kapsel, bevorzugt 75 mg (entspricht ca. 
155 mg bis 465 mg an Pellets), erforderlich. 

Mit der bevorzugten Dosierung von Diclofenac und der unter in-vitro-Bedingungen zu standardisierenden 
5 und kontrollierbaren Freisetzungscharakteristik erfolgt nahezu vollstandige Resorption des Wirkstoffs im Kor- 
per. Die maximalen Blutplasmawerte liegen im Bereich von 300 ng/ml und das Wirkstoff plateau wird wegen 
der retardierten Wirkstofffreigabe wahrend mehrerer Stunden im Serum aufrechterhalten. 

Selbst wenn wahrend langerer Zeit alle 12 Stunden eine erfindungsgemasse Kapsel mit z.B. 75 mg 
Diclofenac verabreicht wird, kann keine Kumulation der Blutplasmawerte beobachtet werden, weil die Maxi- 
w malkonzentrationen jeweils innerhalb eiries sehr engen Zeitraums erreicht werden. Auch ist die Streuung der 
gemessenen Blutplasmawerte offensichtlich geringer als nach Verabreichung von Zubereitungen nach dem 
Stand der Technik. 

Ein weitererVorteil der Erfindung bestehtdarini dass es fur die Freisetzung von Diclofenac - im Gegensatz 
zum Stand der Technik - nicht darauf ankommt, ob die Zubereitung einer zweistundigen in-vitro Magensaft- 
15 Vorbehandlung unterworfen worden ist. Dies wird aus Fig.2 und Fig. 3 ersichtlich, wo die Mittelwerte der Frei- 
setzung im kunstlichen Darmsaft von 2 verschiedenen Herstellungschargen einer 75 mg enthaltenden erfin- 
dungsgemassen Diclofenaczubereitung einmal mit (Fig.2, Probe A1 und Probe B1) und einmal ohne (Fig. 3, 
Probe A2 und Probe B2) zweistiindiger Magensaftvorbehandlung gemessen wurden. 

Dieser in-vitro-Versuch wurde an die US-Paddle-Methodik angelehnt und mit dem Gerat SOTAX AT6 nach 
20 USP XXI durchgefuhrt. Die mittlere Dissolutionszeit (sie reprasentiert das Zeitintervall bis zur Freisetzung von 
63,2 % Wirkstoff) lag dabei unabhangig von der Vorbehandlung bei ca. 2 Stunden. 

Die mittlere Verweilzeit (MRT = mean residence time) des Wirkstoffs betragt in einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsform ca. 5,5 Stunden. 

Die geringen Standard-Abweichungen und der fehlende Einfluss einer zweistundigen Vorbehandlung mit 
25 Magensaft sind ein Beweis fur das regelmassige Verhalten der Freisetzung von Diclofenac aus einer erf in- 
dungsgemassen Arzneimittelzubereitung unter sehr verschiedenen Bedingungen. Dies fuhrt in vivo zu einer 
verringerten Streuung der Blutplasma-Konzentrationen, was fur die bekanntermassen an sich schon sehr 
schwankungsreichen Blutplasma-KonzentrationsverlSufe von Diclofenac von ausschlaggebender Bedeutung 
ist. 

30 Ein besonderer Vorteil der erf indungsgemassen Zubereitung besteht deshalb darin, dass mit der taglichen 

Verabreichung einer erf indungsgemassen 2 x 75 mg Zubereitung vergleichbare Resultate wie mit einer 3 x 50 
mg Standard-Dosierung und bessere Resultate als mit 2 x 100 mg Retarddosierungen gemass dem Stand der 
Technik erzielt werden konnen. 

Die Herstellung der beschichteten Pellets kann nach herkommlichen Verfahren erfolgen, vorzugsweise 

35 wirddazu jedoch das Wirbelschichtspruhverfahren benutzt Durch Anwendung dieses Verfahrens und Ver wen- 
dung der beschriebenen Hilfsmittel brauchen keine organischen Losungsmittel verwendet werden, so dass 
auch keine Restlosemittel im Endprodukt anfallen konnen. Zudem kann durch das unkomplizierte und okono- 
mische Herstellungsverfahren ein Hochstmass an Reproduzierbarkeit der Freisetzung erzielt, und auf Grund 
der einheitiich aufgebauten Pellets eine sichere Dosierung bei der Abfullung in Kapseln sichergestellt werden. 

40 im folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen naher erlautert: 

Beispiel 1 



Herstellungsformel fur 256 kg Pellets 

45 

Neutralpellets 80 kg 
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Wirkstoffschicht (Suspension A) 

Aqua purificata 240 kg 
Sil icon-Ant ischaumemulsion 

mit einem Trockenanteil von 0.13 kg 0,65 kg 

Diclofenac Natrium 80 kg 

Nicotinamid 8 kg 

Povidone 30 16 kg 

Macrogol 4 00 2,4 kg 

Talcum 4,8 kg 

Membranschicht (Suspension B) 

Aqua purificata 53 kg 
Eudragit NE 30 D 

mit einem Trockenanteil von 21 kg 70 kg 

Polysorbat 80 0,5 kg 

Povidone mit K-Value 30 3,5 kg 

Eisenoxid rot E 172 (CI 77491) 0,35 kg 

Talcum 9 kg 

Magnesium stearat 5 kg 
Silicon-Ant ischaumemulsion 

mit einem Trockenanteil von 0.02 kg 0,1 kg 

Lackschicht (Suspension C) 

Aqua purificata 5 3 kg 
Eudragit L 30 D 

mit einem Trockenanteil von 19.2 kg 64 kg 

Diethylphthalat 3,8 kg 

Talcum 2,7 kg 
Sil icon- Ant ischaumemulsion 

mit einem Trockenanteil von 0.02 kg 0,1 kg 

In einer Wirbelschichtspriihanlage mit Wurster-Einsatz werden die Neutralpellets vorgelegt und mit der 
Suspension A bespruht. Die Bedingungen sind abhangig vom Geratetyp und vom Fortschritt des Spruhpro- 
zesses. 

Anschliessendandie Aufbringung der Wirkstoffschicht in einer Wirbelschichtspruhanlage mit Wurster-Ein- 
satz werden die Pellets mit Suspension B und mit Suspension G bespruht. 

Bei Suspension A betragt die Ablufttemperatur max. 50° C, bei Suspension B und C max. 40° C. Die rel. 
Feuchtigkeit (hygro-control aw2 Stankowitz, Diepholz, Deutschland) betragt 25 bis 40 Gew.-%. Sieben und 
Klassieren erfolgt uber Netzsiebe 0,8 mm und 1,4 mm. Korngrossenverteilung (Siebanalyse) liegt typisch im 
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Bereich: < 0,2 Gew.-% < 0,8 mm und < 0,2 Gew.-% > 1 ,4 mm. Die Ausbeute liegt bei 90-98 Gew.-%. 
Beispiel 2 

Herstellungsformel fur 199,5 kg Pellets 



Neutralpellets 








66, 


6 


kg 


Wirkstoffschicht (Suspension A) 














Aqua purificata 








190 




kg 


Sil icon— An t i schaumemuls ion 














mit einern Trockenanteil 


von 


0. 


13 kg 


0, 


65 


kg 


Diclofenac Natrium 








66, 


6 


kg 


Povidone 30 








6, 


6 


kg 


Macrogol 400 








1 , 


0 


kg 


Mg-stearat 








0, 


4 


kg 


Membranschicht (Suspension B) 














Aqua purificata 








25 




kg 


Eudragxt NE 30 D 














mit einem Trockenanteil 


von 


1 4 


[ kg 


47 




kg 


Polysorbat 80 








0, 


34 


kg 


Povidone mit K- Value 30 








2, 


4 


kg 


Eisenoxid rot E 172 (CI 774 


91 ) 






o, 


22 


kg 


Talcum 








5, 


8 


kg 


Magnesium stearat 








3, 


5 


kg 


S i li con- An t i schaumemul s ion 














mit einem Trockenanteil 


von 


0. 


02 kg 


0, 


1 


kg 



Lackschicht (Suspension C) 

Aqua purificata 25 kg 
Eudragit L 30 D 

mit einem Trockenanteil von 23,8 kg 79 kg 

Diethylphthalat 4 ; 8 kg 

Talcum 3 # 2 kg 
Silicon- An tischaumemulsion 

mit einem Trockenanteil von 0.02 kg 0,1 kg 



Das Herstellungsverfahren wird analog Bsp. 1 durchgefuhrt. 
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Beispiel 3 

Herstellungsformel fur 205 kg Pellets 
Neutralpellets 

Wirkstoffschicht (Suspension A) 

Aqua purificata 
Diclofenac Natrium 

Hydroxypropylmethylcellulose 
Syloid 244 FP 
15 Si 1 i con- An t i schaumemul s i on 

mit einem Trockenanteil von 0,1 kg 



10 



20 



25 



30 



35 



40 



80 


kg 


209 


kg 


80 


kg 


8 


kg 


2 


kg 


0,5 


kg 



Membranschicht (Suspension B) 

Aqua purificata 30 kg 

Eudragit NE 30 D 30 kg 

mit einem Trockenanteil von 9,0 kg 

Talcum 8 kg 

Silicon Antischaumemulsion 0.1 kg 
mit einem Trockenanteil von 0,02 kg 

Lackschicht (Suspension C) 

Aqua purificata 26 kg 

Eudragit L 30 D 40 kg 

mit einem Trockenanteil von 1 2 kg 

Dibutylsebacat 2,5 kg 

Talcum 3,5 kg 

Silicon Antischaumemulsion 0,1 kg 

mit einem Trockenanteil von 0,02 kg 

45 Das Herstellungsverfahren wird analog Bsp. 1 durchgeftihrt. 

Beispiel 4 



50 



Herstellungsformel fur 219 kg Pellets 

Neutralpellets 80 kg 



55 
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Wirkstoffschicht (Suspension A) 

Aqua purificata 230 kg 

5 Diclofenac Natrium 80 kg 

Hydroxy propyl cellulose 10 kg 

Magnesiumstearat 1 

to Nicotinamid 8 kg 

Silicon Antischaumemulsion 0,1 kg 
mit einem Trockenanteil von 0,02 kg 

J5 Membranschicht (Suspension B) 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



Aqua purificata 










26 


kg 


Eudragit RL 30 D 










10 


kg 


mit einem Trockenanteil 


von 


3, 


0 


kg 






Eudragit RS 30 D 










30 


kg 


mit einem Trockenanteil 


von 


9, 


0 


kg 






Triacetin 










2,5 


kg 


Talcum 










3,5 


kg 


S i 1 i con- An t i schaumemul s ion 










0,05 


kg 


mit einem Trockenanteil 


von 


0, 


01 


kg 






Lackschicht (Suspension C) 














Aqua purificata 










78 


kg 


Aquateric 










15 


kg 


Diethylphthalat 










5 


kg 


Polysorbat 80 










0, 2 


kg 


Titandioxid 










2 


kg 



Das Herstellungsverfahren wird analog Bsp. 1 durchgefiihrt. 

Beispiel 5 

Herstellungsformel fur 134 kg Pellets. 

Neutralpellets 40,0 kg 
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Wirkstoffschicht (Suspension A) 



Aqua purificata 


90, 0 


kg 


Diclofenac Natrium 


40, 0 


kg 


Nicotinamid 


4,0 


kg 


Povidone K 30 


1,0 


kg 


Talcum 


2, 0 


kg 


Silicon Antischaumemulsion 


0,3 


kg 



mit Trockenanteil von 0,06 kg 
15 Membranschicht (Suspension B) 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



Aqua purificata 
Eudragit NE 30 D 

mit Trockenanteil von 15,3 kg 
Eisenoxid rot 
Polysorbat 80 
Talcum 

Magnesiums tearat 
Hydroxypropylmethylcellulose 
Silicon Antischaumemulsion 

mit Trockenanteil von 0,02 kg 

Lackschicht (Suspension C) 

Aqua purificata 
Eudragit L 30 D 

mit Trockenanteil von 13,8 kg 
Diethylphthalat 
Talcum 

Silicon Antischaumemulsion 

mit Trockenanteil von 0,02 kg 



38, 0 
51 , 0 

0, 25 

0,35 

6,5 

3,5 

2,5 

0,1 



38, 0 
46, 0 

2,8 
2, 0 
0,1 



kg 
kg 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 



kg 
kg 

kg 
kg 
kg 



55 



Das Herstellungsverfahren wird analog Beispiel 1 durchgefuhrt mit den folgenden Ausnahmen: 

In einer Wirbelschichtspruhanlage mit Rotorprozessor-Einsatz werden die Neutral pellets vorgelegt und mit 
Suspension A 5 Min. mit einer Spruhrate von 200 g/Min bespruht. Anschliessend wird der Innenzylinder auf 
eine Spalthohe von 10 mm geoffnet. Die Prozessluft wird auf 1000 bis 1 500 m 3 /Std eingestellt. Mit fortschrei- 
tendem Spruhprozess kann die Spruhrate kontinuierlich bis auf 400-500 g/Min gesteigert werden. 

Anschliessend an die Aufbringung der Wirkstoffschicht in einem Rotorprozessor werden die Pellets mit 
Suspension B und C bespruht. 

Die Ablufttemperatur Megt bei alien 3 Spruhsuspensionen bei 30-40 °C. Die Scheibe dreht mit 500-900 
U/Min. 
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Patentanspruche 

1. Eine Diclofenac oder eines seiner Salze enthaltende pelletierte orale Arzneimittelzubereitung mit gesteu- 
erter Wirkstofffreisetzung, gekennzeichnet durch eine auf einem Neutralpellet aufgebaute Wirkstoff- 
schicht, eine innere Membranschicht, die 35-65 Gew.-% eines wasserunloslichen Polymers, 5-20 Gew.- 
% eines Porenbildners und 20-50 Gew.% Hilfsstoffe enthalt, und eine aussere magensaftresistente Lack- 
schicht. 

2. Arzneimittelzubereitung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Membran- 
schicht 10-20 Gew.-% der Endpellets ausmacht und vorzugsweise 45-55 Gew.-% eines wasserunlosli- 
chen Polymers, 6-13 Gew.-% eines Porenbildners und 25-46 Gew.% Hilfsstoffe enthalt. 

3. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wirkstoffschicht 20-45 Gew.-% Wirkstoff und 1-15 Gew.-% Hilfsstoffe, bezogen auf die Endpellets, ent- 
halt. 

4. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirk- 
stoffschicht als Hilfsstoffe Bindemittel, vorzugsweise Povidone K 30, oder ein Cellulosederivat, wie Hy- 
droxypropyl cellulose oder Hydroxypropylmethylcellulose, Gleit- resp. Trennmittel, wie Mg-stearat, Aerosil 
und/oder Syloid 244 FP oder vorzugsweise Talcum, gegebenenfalls einen Weichmacher, vorzugsweise 
Macrogol 400, gegebenenfalls ein Silicon-Antischaummittel und gegebenenfalls einen Indikator, wie Ni- 
cotinamid, enthalt. 

5. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mem- 
branschicht als wasserunlosliches Polymer Eudragit RL 30 D, Eudragit RS 30 D, Eudragit NE 30 D, 
Surelease und/oder Surelease XM enthalt. 

6. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mem- 
branschicht als Porenbildner wasserunlosliche Stoffe, oder wasserlosliche Stoffe, oder ein Gemisch aus 
wasserloslichen und wasserunloslichen Stoffen enthalt. 

7. Arzneimittelzubereitung nach Patentanspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als wasserunlosliche 
Stoffe Kaolin, Calciumcarbonat, Calciumhydrogenphosphat, Magnesiumoxid, mikrokristalline Cellulose, 
Titandioxid und/oder Eisenoxid verwendet werden. 

8. Arzneimittelzubereitung nach Patentanspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als wasserlosliche Stoffe 
Povidone, Polyvinylalkohol, Cellulosederivate, wie Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulo- 
se, Methylcellulose oder Natriumcarboxymethylcellulose, Polysorbat 80, Saccharose, Xylit, Sorbit, Man- 
nit, Maltose, Xylose, Glucose, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Polyethylenglykol, Propylenglykol und/oder 
Natriumcitrat verwendet werden. 

9. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mem- 
branschicht als Hilfsstoffe Weichmacher, wie Triacetin oder Diethyl phthalat, und/oder Gleitmittel, wie 
Talcum, Mg-stearat, Syloid oder Aerosil, und gegebenenfalls ein Silicon-Antischaummittel enthalt. 

10. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mem- 
branschicht 45-55 Gew.-% Eudragit NE 30 D, 5-10 Gew.-% Povidone K 30, 0,5-1,5 Gew.-% Polysorbat 
80, 0,5-1,5 Gew.-% Eisenoxid rot, 15-30 Gew.-% Talcum, 10-15 Gew.-% Mg-stearat, und gegebenenfalls 
0,01-0,1 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Membranschicht, Silicon-Antischaummittel enthalt 

11. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-10, dadurch gekennzeichnet, dass die ma- 
gensaftresistente Lackschicht 5-20 Gew.-%, bezogen auf die Endpellets, vorzugsweise 10-16 Gew.-%, 
betragt und 60-90 Gew.-%, vorzugsweise 75 Gew.-%, der magensaf tresistenten Lackschicht aus einem 
saureunloslichen Polymer und 10-40 Gew.-%, vorzugsweise 25 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Lack- 
schicht, aus Hilfsstoffen besteht. 

12. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-11, dadurch gekennzeichnet, dass die ma- 
gensaftresistente Lackschicht ein Methacrylsaurepolymer, wie Eudragit L 30 D, Eudragit RL 30 D und/oder 
Eudragit RS 30 D, oder Cellulosederivate, wie Aquateric und/oder Duodcei, Weichmacher, wie Diethyl- 
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10 



20 



25 



30 



35 



40 



phthalat, Triacetin, Di butyl sebacat, Diethyladipat, Polyethylenglykol und/oder Tributylcitrat, Gleitresp. 
Trennmittel, wie Talcum und/oder eine Kieselsaure, wie Syloid, gegebenenfalls Farbpigmente, wie Eisen- 
oxid und/oder Titandioxid, und/oder gegebenenfalls ein Silicon-Antischaummittel enthalt. 

13. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-12, dadurch gekennzeichnet, dass die ma- 
gensaftresistente Lackschicht 5-20 Gew.-%, vorzugsweise 10-16 Gew.-%, bezogen auf die Endpellets 
ausmacht, und 70-80 Gew.-%, insbesondere 75 Gew.-%, Eudragit L 30 D, 10-20 Gew.-%, insbesondere 
15 Gew.-%, Diethylphthalat, 5-15 Gew.-%, insbesondere 10 Gew. -%, Talcum und gegebenenfalls ein Si- 
licon-Antischaummittel enthalt. 



14. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1 -1 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Neu- 
tralpellet 20-45 Gew.-% der Endpellets betragt, die Wirkstoffschicht 20-45 Gew.-% Diclofenac und 1-15 
Gew.-% Hilfsstoffe, jeweils bezogen auf die Endpellets, die Membranschicht 6-14 Gew.-% Eudragit NE 
30 D (Trockenanteil), 0,5-4 Gew.-% Povidone K 30, 0,05-1 Gew.-% Polysorbat 80, 0,05-3 Gew.-% Eisen- 
/5 oxid rot, 1-6 Gew.-% Talcum, und 0,5-3 Gew.-% Mg-stearat, jeweils bezogen auf die Endpellets, und die 

magensaf tresistente Lackschicht 5-1 5 Gew.-% Eudragit L 30 D (Trockenanteil) und 1-8 Gew.-%, jeweils 
bezogen auf die Endpellets, Diethylphthalat und Talcum enthalt. 



15. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-14, dadurch gekennzeichnet, dass das Neu- 
tralpellet 31 Gew.-% der Endpellets betragt, die Wirkstoffschicht 31 Gew.-% Diclofenac, 6 Gew.-% 
Povidone K 30, 1 Gew.-% Macrogol 400, 2 Gew.-% Talcum, und gegebenenfalls ein Silicon-Antischaum- 
mittel und 3 Gew.-% Nicotinamid, die Membranschicht 8 Gew.-% Eudragit NE 30 D (Trockenanteil), 0,2 
Gew.-% Polysorbat 80, 1,5 Gew.-% Povidone K 30, 0,15 Gew.-% Eisenoxid rot, 3,5 Gew.-% Talcum, 2 
Gew.-% Magnesiumstearat, und gegebenenfalls* ein Silicon-Antischaummittel, und die Lackschicht 7,5 
Gew.-% Eudragit L 30 D (Trockenanteil), 1 ,5 Gew.-% Diethylphthalat und 1 Gew.-%, jeweils bezogen auf 
die Endpellets, Talcum, und gegebenenfalls ein Silicon-Antischaummittel, enthalt. 

16. Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-14, dadurch gekennzeichnet, dass das Neu- 
tralpellet 33,3 Gew.-% der Endpellets betragt, die Wirkstoffschicht 33,3 Gew.-% Diclofenac, 3,3 Gew.-% 
Povidone K 30, 0,5 Gew.-% Macrogol 400, 0,2 Gew.-% Mg-stearat, und gegebenenfalls ein Silicon-Anti- 
schaummittel, die Membranschicht 7 Gew.-% Eudragit NE 30 D (Trockenanteil), 0,17 Gew.-% Polysorbat 
80, 1 ,2 Gew.-% Povidone K 30, 0,11 Gew.-% Eisenoxid rot, 2,9 Gew.-% Talcum, 1 ,75 Gew.-% Mg-stearat, 
und gegebenenfalls ein Silicon-Antischaummittel, und die Lackschicht 11,9 Gew.-% Eudragit L 30 D (Troc- 
kenanteil), 2,4 Gew.-% Diethylphthalat und 1,6 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Endpellets, Talcum, und 
gegebenenfalls ein Silicon-Antischaummittel, enthalt. 

17. Eine Diclofenac oder eines seiner Salze enthaltende pelletierte orale Arzneimittelzubereitung mit gesteu- 
erter Wirkstofffreisetzung nach einem der Patentanspruche 1-16, gekennzeichnet durch eine annahern- 
de in-vitro-Freisetzungsrate von >15 % Wirkstoff nach 1 Stunde, >30 % nach 2 Stunden, >50 % nach 3 
Stunden, >70 % nach 4 Stunden und >80 % nach 5 Stunden. 

18. Kapsel, insbesondere Hartgelatinekapsel, enthaltend 75 mg Diclofenac Oder eines seiner Salze in Form 
von Pellets gemass einem der Patentanspruche 1-17. 

19. Verfahren zur Bekampfung rheumatischer Erkrankungen bei Warmblutern, insbesondere Menschen, 
45 durch Verabreichung einer wirksamen Menge einer Arzneimittelzubereitung nach einem der Patentan- 
spruche 1-1 7. 

20. Verfahren nach Patentanspruch 19, gekennzeichnet durch eine zweimalige Applikation einer Arzneimit- 
telzubereitung nach einem der Patentanspruche 1-17 pro Tag in einer Menge von 50-150 mg, insbeson- 

^ dere 75 mg Diclofenac Na, pro Verabreichung. 

21 . Verfahren zur Herstellung einer Diclofenac oder eines seiner Salze enthaltenden Arzneimittelzubereitung 
mit gesteuerter Wirkstofffreisetzung nach einem der Patentanspruche 1-17, dadurch gekennzeichnet, 
dass man in einem ersten Verfahrensschritt die Wirkstoffschicht durch Bespruhen von Neutral pellets mit- 

55 tels einer den Wirkstoff enthaltenden Suspension bildet, in einem zweiten Verfahrensschritt die Membran- 

schichtbildner auf die Wirkstoffschicht und in einem dritten Verfahrensschritt die suspendierten magen- 
saftresistenten Lackschichtbildner auf die Membranschicht aufspruht, die Pellets trocknet und dann die- 
jenigen der geeigneten Korngrdsse von >o,8 mm und <1,4 mm aussiebt. 
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22. Verfahren nach Patentanspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren in einer 
Wirbelschichtspruhanlage, die vorzugsweise einen Wurster-Einsatz aufweist, durchgefuhrt wird. 

23. Verfahren nach Patentanspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren in einer 
5 Wirbelschichtspruhanlage, die einen Rotorprozessor-Einsatz aufweist, durchgefuhrt wird. 

24. Verfahren nacheinemderPatentanspruche21-23, dadurch gekennzeichnet, dass man als Losungs- resp. 
Suspensionsmittel Wasser einsetzt. 
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